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Abstract of CZ 288884 (B6) 



The present invention relates to sizing compositions for glass fibers consisting of 2 to 20 percent by weight of polyepoxy, 
polyester, polyvinyl acetate or polyurelhane film-forming material, 0.1 to 10 percent by weiglit of organo-functional silanes, 
0.1 to 20 percent by welgfit of monomeric aromatic dicarboxylic or polycarboxylic acids and further they can contain up to 10 
percent by weight of other conventional sizing constituents, whereby the balance to 100 percent by weight is water. The 
sized fibers coated with the dried sizing composition are intended for use as reinforcing fibers for polymers. 
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SUchtovaci pHpravky, ilichtovani sklenini 

vlikna a jejich poiudti 
(57)Anottce: 

fteSeni se tyki Slichtovacfch pHpravkik pro skleneni vUkna. 
sesUvajictch ze 2 a2 20 % hmoliioslnlch polyepoxidov<, 
polyesteiov6, polyvinylacettov* nebo polyuretonov^ 
filmotvomi litk^, 0.1 ai 10 % hmotnostnich oig^nofiinkenlch 
sUanO. 0, 1 a2 20 % hmotnostnteh monomcnif ch arDmaticl^ 
dikartoxylov^ nebo polykarixB^lov^ Iqrselin a dile 
nwhou obsahovat at 10 % hmotnostnich daUIch obvykl^ 
souMstI Slichtovaclch pHpravkCk, pfiCemi do 100 9i 
hmotnostnich je voda Slichtovani vlilcna pota2cni 
vysuSenym Slichtovaclm pfipravlcem jsou uriena pro pouStf 
52 iakozpcvftovaelvliknapropolymefy. 
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Slichtovaci pHpravlqr, ilichtovani sklenSni vUkna a jejich pouiitf 



Oblast technikv 

Pfedloien)^ vynAlez se t^k4 Slichtovacfch pfi'pravkfl, Siichtovanych sklen8n:^ch vliken a jejich 
pouiiti. 



Dosavadni stav technikv 

Je zndmo, ie vlastnosti kompozitni'ch materi^lfl ze sklenSnych vlaken a polymerfl ve zna5n6 mifc 
ovlivfluje pevnost ve st?ihu mezi sklenfinym vlaknem apolymerem, ktery sklen6n6 vlikno 
obklopuje, tak zvanou polymemi matricf. Ukolem §lichtovanf sklen6nych vlaken je pfipravit toto 
spojenf mezi sklenSn;^m vliknem a polymemi matrici azaroveA zajistit vyrobitelnost 
a zpracovatelnost sklenSnych vliken. Jako Slichty se pouiivaji ph'pravky z vody, poiymeraiho 
pojiva (tak zvane filmotvome latky), prostfedku ke zlepSeni pfilnavosti, kluznych prostifedku, 
antistatik a dalSfch pomocnych prosti^ku. Jako pojiva se obecnS pouifvaji organick6 poiyvinyl- 
acetatov6, polyesterov^, polyesterepoxidove, polyurethanov6, polyakiylatovi a polyolefmov6 
pryskyi'ice, dispergovatelne nebo rozpustni ve vodi, nebo jejich sm6si. 

Obecnfi se filmotvomd latky a latky ke zlepSeni pi'ilnavosti voli tak, aby se vytvoi'ila afinita mezi 
polymemf matrici afilmotvomou litkou avzniklo tak mechanicke spojeni mezi sklenCnj^m 
vlaknem a polymemf matrici. Proto je zfejm6, ie se Slichtovaci receptury musi optimalizovat na 
danou polymemi matrici a ie vlastnosti spojeni citlivS reaguji na zmSnu Slichtovaciho pi^'pravku. 

V US 3 997 306 jsou popsany SlichtovacI pi^pravky pro sklenSni vl§kna, kter6 obsahuji 
fenolickou epoxidovou pryskyfici, aminosilan, metakryloxyalkyltrialkoxysilan a neionogennf 
povrchovS aktivni Cinidlo. Fenolicki epoxidova pryskyfice je reakCni produkt parcielnflio estera 
polykarboxylove kyseliny, kter4 obsahuje jednu nebo vice neesterifikovanych karboxylov^pch 
skupin, se slouieninou, kteri obsahuje vice nei jednu epoxyskupinu. 

Zakladnim probl6mem je stdmuti vazby mezi sklenenym vl6knem a polymemi matrici vlivem 
tepla, svStla nebo hydrol}^, kteri se projevuje pi^adnS vznikem zabarveni apoklesem 
mechanicki pevnosti pfi pflsobeni vlhkosti. Zabarvov&nl stirauti'm je obzvl4St6 neiidouci 

V nepigmentovanych polymemich kompozicich zpevn^n^^ch sklen^n^^mi vl&kny. Na zakladi 
ruznorodosti chemiclc^h sloiek v kompozitech ze sklenSnych vliken a polymemich matrici a na 
zfiklade podetnosti moSnych mechanismfl zbarvovini pfikladnS hydrob^u, tepelnym nebo 
fotochemick^ rozkladem je moin6 probl6ra zabarvovani jen tfiiko FeSit. Podle EP-B 28 942 byl 
u£inen pokus, minimalizovat problem sklonu khydrolyze vyviienou bilancf zhlediska 
hydrofiinosti / hydrofobnpsti filmotvoro^ litky. V EP-B 201 691 se navrhuje zlepSit mechanic- 
kou odohiost proti stimuti termoplastickych polyesteru zpevn2n^h sklenSnymi vlikny 
kombinaci epoxidov^ch a polyurethanovych filmotvomych l&tek se dvima rozdilnymi silany 
ajednim specielnS pfipravenym kluzn^ prostfedkem. ZabarvovinI se vSak timto opatfenim 
nezmSnilo. 

l}kolem pfedloien^ho vynilezu je proto pfipravit sklenina vl^na, kteri v jejich obecn:^ch 
vlastnostech, tedy pj'ikladnS mechanick:^ch vlastnostech a vlastnostech pfi pflsobem' tepla 
vpolymemim kompozitii nejmdnS dosahujf nebo zlepSuji vlastnosti dosud existujicich 
sklenSnych vlaken, zirovefi se ale vyznaCuji zlepSen^ chovinfm pH stimuti, obzvliSti 
z hiediska zabarvovini. 
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Podstatawn&lezu 

Tento ukol se podafilo pfekvapivS vyfeSit pHpravky pro Slichtovinf, pHpadnS sjejich pomocl 
5 vyrobenymi Slichtovanymi sklenSnymi vlakny, ktere vedle polyepoxidovych, polyesterov^ch 
nebo polyurethanov^ch filmotvom^ch I4tek, amino- a/nebo epoxysilanfl a daBfch obvykl^ch 
soue&stf Slichtovacfch pHpravkfl obsahujf aromatick6 dikarboxylov^ nebo polykaiboxylov^ 
kyseliny. 

10 Pfedmetem vyn&lezu jsou Slichtovacf pMpravI^ pro sklen£n& vlikna, sesf&vajici z 

a) 2 a2 20 % hmotnostnfch, s v^hodou 4 a2 10 % hmotnostnich polyepoxidov^, polyesterovi, 
polyvinylacetfitov6 nebo poiyuietfaanovi filmotvomi Ifitl^, 

IS b) 0,1 a2 10% hmotnostnich, svyhodou 0,3 a2 2% hmotnostnfch organofunkSnichsilana, 

c) 0 a2 10% hmotnostnfch, s vj^hodou 0,1 ai 5 % hmotnostnich dalSich obvykl^h soufiasti 
Slichtovacich pHpravkfl, kterd neobsahuji Udai polyolefmovd dispeize nebo emulze a 

20 d) vody jako zbytku do 100 % hmotnostnich, 

pK2em2 dodate5ni obsahuje 

e) 0,1 a£ 20 % hmotnostnich, s vyhodou 0,5 a2 S % hmotnostnich monomemich aromatickych 
25 dikariwxylov^ch nebo polykarboxylov^ch kyselin. 

V^hodni se v pfipadi sloiky e) jedni o kyselinu tereftalovou nebo izofialovou. 

DalSim pfedmetem vyn4!ezu jsou SIfchtovani sklen«ni vlakna, kteri jsou potaiena vysuSen^ 
30 zbytkem Slichtovacich pKpravkA podle vyn&lezu. 

§lichtovan& sklenSni vldkna podle vynalezu se pouifvaji ke zpevnfinf termoplastick^ch 
a termosetovj^ch polymera, s y^hodou termoplastickych aromatickych polyestcril. 

35 Odolnost proti stimuti Slicht podle vyndlezu pfipadnS jimi Slichtovanj^ch skleninych vliken 
v kompozitu je o to pfekvapivSjSi, ie dosud neni zn&m^ iadny efekt stabilizujici chovini pfi 
stAmuti uiitim monomemich aromatickych dikarboxylovych nebo polykarboxylovych kyselin 
aani odbomici jej neoiekavali. Naopak, vEP-A 27 942 se pfed tim dokonce vanije 
a nedoporuiuje se vnaSet pifebytek hydrofilnich souiisti do SHchty, nebof se tim ruSi tak zvany 

40 "knotovy Winek" spojeni sklenSniho vUkna a polymemi matrice. Proto se ncdalo v i4dn6m 
pHpade pfedpokladat, ie sklenSna vlikna v kompozitu, Slichtovani Slichtou podle vynalezu 
budou mit zvlaSt* dobre ai vynikajici chovfini pfi stAmuti. SpiSe se dalo oCekAvat, ie skIen«nA 
vlakna podle vynAlezu budou vykazovat obecnS hor§i souhm vlastnosti vpolymemich 
kompozitech nei dosud pouiivanA sklenfinA vlakna. K tomu v§ak nedoSlo. SklenfinA vlAkna podle 

45 vynAlezu se vyznaCuji oproti znAmym sklenteym vlAknflm nejm6n6 rovnocennym souhraem 
vlastnosti a navic maji zlep§en6 chovAni pfi stAmuti, obzvlaStS z hlediska zabarvovAni. 

K vyrobe Slichtovanych sklenfinych vlAken podle vynAlezu jsou vhodne jak znAme typy skel, 
pouiivanych pro \^h\i sklenftndho hedvAbi, jako A-, C- a S-skla, tak i vyroblqr typu 
50 sklenfin^ch snopkii vlAken. Mezi jmenovanymi typy skel pro vyrobu nekonefinych sklenfinych 
vlAken maji na zAkladS nepHtomnosti alkalii, vysok6 pevnosti vtahu avysokeho modulu 
elasticity nejvfitSi vyznam pro zesilovAnf plastu sklenSna vlAkna typu E. 

Ke glichtovAni sklenftnych vlAken se tato vlAkna opatfi znAmymi s^usoby Slichtou sestAvajfci z 
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a) 2 ai 20 % hmotnostnich, s v^hodou 4 ai 10 % hmotnostnich polyepoxidov£, polyesterove, 
polyvinylacet&tov^ nebo polyurethanove filmotvomi I4tky, 

b) 0, 1 a2 1 0 % hmotnostnich, s v^hodou 0,3 ai2% hmotnostnich organofunkinich silanfi, 

c) 0,1 az 20 % hmotnostnich, s vyhodou 0,S a2 S % hmotnostnich monomernich aromatickj^ch 
dikarboxylovych nebo polykarboxylov^^h kyselin, 

d) 0 a2 10 % hmotnostnich, s vyhodou 0,1 ai 5 % hmotnostnich dalSich obvyklych souS&sti 
Slichtovacich ph'pravku. kterd neobsahujt zMae polyolefmove disperze nebo emulze a 

e) vody jako zbytku do 100 % hmotnostnich 
a potom se vysuSi. 

§lichtovaci pfipravek mu2e obsahovat daUf slo2ky jako emulg&tory, dalsi filmotvom^ 
pryskyf ice, dalSI prostfedky pro zlepSeni pfilnavosti, kluzne prostfedky a pomocn6 litky jako 
zesifujfci prostfedky nebo antistatick^ prostfedky. DalSf prostfedky pro zlepsenf pfilnavosti, 
kluzni prostfedky a specielni pomocne latky, zpiisoby vyroby Slichtovacich pfipravku, zpflsob 
providSni Slichtov^i a nasledn^ho zpracov&ni sklenSnych vlaken jsou znimi a popisuje je 
pfikladnfi K. L. Loewenstein, "The Manufacturing Technology of Continuous Glass Fibres", 
Elsevier Scientific Publishing Corp., Amsterdam, London, New York, 1983. SklenSnd vldkna se 
mohou Slichtovat libovotnymi metodami, pfikladnS s pomoci vhodn^ch zafizeni, jako pfikladnS 
stffkacfmi nebo vdlcovymi aplikitoiy. Na sklenind vlikna ta2end velkou lychlosti ze 
zvlakiiovacich ttysek se mohou okamiiti po jejich ztuhnuti, to znameni jeSt£ pfed navijenfm, 
nandSet Slichty. Je ale tak^ moiai, Slichtovat vlakna vn&vaznosti na zvlikAovaci proces 
ponofenim do laznS. 

Jako filmotvomi epoxidy jsou vhodne epoxidove pryskyfice, dispergovan^ nebo emulgovane ve 
vodS nebo rozpu5tSn6 ve vodS. Jednd se pfitom o epoxidove pryskyfice nemodifikovan6 nebo 
modifikovan^ pomoci aminu, kyselych skupin nebo hydrofilnich neionick^^ch skupin na bdzi 
diglycidyletherQ dvojsytnych fenolii jako pyrokatechin, resorcin, hydrochinon, 4, 4-dihydroxy- 
difenyldimethylmethan (Bisfenoi A), 4,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-difenylpropan, 
4,4-di-hydroxydifenylsulfon, glycidylestery dvojsytnj^ch, aromatickych, alifatickych acyklo- 
alifatickych karboxyiovych kyselin jako pfikladnS bisglycidylether anhydridu kyseliny ftalove 
nebo bisglycidylether kyseliny adipov6, glycidylethery dvojsytnych, alifatickych alkoholO jako 
bisglycidylether butandiolu, bisglycidylether hexandiolu nebo bisglycidylether 
polyoxyalkylenglykolu a polyglycidylethery vicesytnych fenolO, pfikladnd novolakfl (reakCnich 
produktu jedno- nebo vicesytnych fenolu s aldehydy, obzvl4St6 formaldehydem, v pf itomnosti 
kyselych katalyzitoriS), tris-(4-hydroxyfenyl)methanu nebo l,l,2,2-tetra(4-hydroxy- 
feny1)ethanu, epoxidove slouieniny na bin aromatickych aminfl a epichlorhydrin, pfikladnS 
tetraglycidylmethyldianilinu, N-diepoxypropyl-4-aminofenylglycidyletheru, glycidyletherfi 
vicesytnych aromatickych, alifatickych a cykloalifatickych kaibo^Qrlov^ch Igrselin, 
glycidylethery vicesytnych alkoholCi, pfikladni glycerinu, trimethylolpropanu a pentaeiythritu 
a dalSich glycidylovych slouCenin jako trisglycidylizokyanuritu. 

Jako chemicki modifikace je pfikladni vhodnd adice aminO nebo adice hydrofilnich polyetherfl, 
pfikladnfi polyethylenglykolii. Vhodnd polyepoxidov^ disperze jsou popsany pfikladnS v EP- 
A 27 942, EP-A 3 1 1 894, US 3 249 412, US 3 449 281, US 3 997 306 a US 4 487 797. Vyhodni 
jsou polyesterepoxidy na bizi Bisfenolu A anovolakil, dispergovan6, emulgovani nebo 
rozpuStfin^ ve vodS. 
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Polyurethanov6 filmotvome latky jsou ve vodS dispergovan6, emulgovan^ nebo rozpuStSn^ 
reakCnf produkty svyhodou difunkinfch polyizolq'andtu sv^^hodou difunkinlch polyolu 
a pKpadn6 s vyhodou difiinkCnich polyaminfl. Synt6za polyurethanovych disperzi, pouziteln^ch 
stavebnich prvku, zpusob vyroby ajejich vlastnosti jsou odbomMm mimi apopisuje je 
5 pflpadn6 Houben-Weyl "Methoden der organischen Chcmie", svazek E 20, vydal H. Baitl a J. 
Falbc, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1987 na stran&ch 1587 ai 1604, 1659 at 1681, 
1686 a2 1689. 

Vhodn^i izokyanaty jsou alifaticki, cykloaIifatick6, aralifatickd, aromatickd a heterocyklicke 
10 polyizokyandty nebo libovoind smisi tfichto polyizokyandtfi jako pfikladnS 1,6-hexamethylen- 
diizokyandt, l-izokyanato-3,3,5-trimethyl-5-izokyanatomethyl-cyklohexan, 2,4- a 2,6- 
toluiendiizokyandt, difenylmethan-2, 4- a/nebo -4, 4-diizokyan&t. 

Vhodnymi polyoly jsou polyesteiy jako pfikladn6 reakCni' produkty s vyhodou dvojsytnych 
15 polyalkohoia jako pHkladnfi ethylenglykol, propylenglykol, butylenglykol ahexandiol se 
sv:^hodou dvojsytnymi polykarboxylovymi lorselinami nebo jejich derivity schopnymi 
esterifikace jako pfikladnfi iQ'selina jantarova, kyselina adipovi kyselina ftalova, anhydrid 
kyseliny ftalove, Iq^selina maieinovA a anhydrid kyseliny maleinov6. Je mozni pouift take 
polyestery z iaktonii, phTcladnfi e-kaprolakton. Ddle jsou vhodn6 polyeteiy, ktere se vyrobf 
20 pHkladni polymeraci epoxidii jako je pHkladni etiiylenoxid, propylenoxid nebo tetrahydrfiiran 
se sebou samymi nebo adici epoxidii na startovacf sloilq' svodikov^ atomem schopnym 
reakce, jako je voda, alkoholy, amoniak nebo aminy. 

Jako takzvani prodluiovade ?etSzce, to znameni s vyhodou difunkCni polyoly nebo polyaminy 
25 s molckulovou hmotnosti mdnS nei 400 jsou obzvliStft vyhodne: dvojsytn* polyalkoholy jako 
ethylenglykol, propylenglykol, butylenglykol, aminoalkoholy jako ethanolamin, N-naethyl- 
diethanolamln adifunkinl polyaminy jako pfikladn6 ethylendiamin 1, 4-tetrainethylendiamin, 
hexamethylendiamin, l-amino-3,3,5-trimethyl-S-aminomethylcyklohexan, bis(3-amino- 
propyl)methylamin a hydrazin. 

30 

Vhodne jsou takd epoxidovc skupiny nebo chr4n8n6 izolg'anatovi skupiny (pffltladnS EP-A 137 
427), obsahujicf polyurethanov6 disperze, emulze nebo roztoky 

Polyesterovi disperze jsou svyhodou reakCnl produkt vySe jmenovanych polyepoxidfl svySe 
35 jmenovan^i polykarboxylov^jmi IqrseHnami, pHpadni polyesteiy obsahujfclmi karboxylovi 
skupiny (pHkladnft EP-A 27 942), ktere jii neobsahuji 44dn6 epoxidov6 skupiny. Vhodn6 jsou 
tak6 fenoxy-piyskyfice popsani v US 5 086 101, kterf patH k polyesteriim. 

Vhodn^i organofunk5nmii silany (b) jsou pHkladnS 3-aniinopropyltrimethoxysilan, 3-aniino- 
40 propyltriethoxysilan, 3-aminopropyltris-methoxy-etho3qrsilan, 3-aminopropylmethyl- 
diethoxysilan, N-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysiIan. N-2-«niinoethyl-3-amino- 
ptopyl-methyldimethoxysilan aN-methyW-aminopropyltrimethoxysilan, 3-mercaptopyltri- 
methoxysilan, vinyltriethojQrsilan nebo vinyhrimethoxysilan. 

45 Vhodnymi aromatickymi dikarboxylov^i nebo polykaiboxylovymi kyselinami (c) jsou 
p?fkladn« pHpadnfi substituovan6 kyselina ftalovfi, izoftalova, tereftalovA, benzentrikarboxylovi, 
benzentetrakarboxylovA, naftalendi-, -tria- tetrakaiboxylovi, kyselina fenyldioctov4 a kyselina 
skoricovi a anhydridy t£chto kyselin. 

50 Navfc mohou Slichty obsahovat dalSi sloiky (d) jako anionickd, kationicki nebo neionicke 
emulgdtoiy, dalSf filmotvomd piyskyfice, kluzni prostfedky jako pHkladn* polyalkylen- 
glykoletheiy mastn^ch alkoholfi nebo mastn^ch aminfl, polyalkylenglykolesteiy a glycerinestery 
mastn^ch kyselin s 12 ai 18 uhlfkov^ch atomii, polyalkelynglykoly amidi vySSfch mastn:^ch 
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kyseiin se 12 ai 18 uhlikov^i atomy, polyalkylenglykolfi a/ncbo alkenylaminfl, kvarteral 
slouteniny dusiku, pFfkladni ethoxylovane soli imidazolinia, mineiilni oleje nebo vosky 
apomocni litky jako zesifujfcf prostfedky nebo antistatick^ prostfedlgr jako pffkladne chlorid 
lithn^^ nebo chlorid amonny. Tyto dalSi pomocn^ Ifitky jsou odbornikOm znim^ apopisuje je 
5 pHkladnS K. L. Loewenstein, "The Manufacturing Technology of Continuous Glass Fibres", 
Elsevier Scientific Publishing Corp., Amsterdam, London, New York, 1983. 

Ve sloikich Slichty (d) nejsou obsazeny 2adn6 disperze nebo emulze polyolefmfl. 

10 SklenenA vlakna podle vyndlezu jsou vhodni jako zpeviiovaci vlikna pro termoplastick^ 
polymeiy jako pHkladnfi polykarbonaty, polyamid-^ a polyaniid-6, 6, aromaticki polyesteiy 
jako polyethylentereftalat a polybutylentereftaldt, polyurethany nebo polyaiylensulfidy atermo- 
setov6 polymery jako nenasycend polyestcrov6 piyskyi'ice, epoxidove piyskyfice 
a fenolformaldehydov^ pryskyrice. 

15 

S vyhodou se sklenfina vMkna podle vynilezu pouiijf jako zpevnovaci vl4kna pro aromatick6 
polyestery, zcela obzvIiSf vyhodn€ pro polyethylentereftalat a polybutylentereftaMt. 

Pouiiti §lichtovan:^ch sklenSni^ch vlAken podle vynalezu ke zpevflovim' polyolefinO je min& 
20 v^hodn^. 

Pfedloieny vyndlez bude blKe objasnen nisledujicimi pHklady provedenf. 



25 Pf ikladv provedenf wnilezu 



Pfikladla2 

30 (VyiobaSlichtovanychsklenen^chvl&kenpodlevyn&lezu)asrovnivacipfiklad 

Slichty (viz tabulka 1) se nanesou pomoci 

polStifkov6ho valeCkov^ho aplikitoru na sklenSni vlikna o prOmeru 10 fun. SklenSni vl&kna se 
35 navinou na kotouie anislednS se suSf 10 hodin pti teplotS 130 °C. SklenSni vlikna se po 
vysuSeni stHhaJi na 4,5 m dlouhi pi^zy. 

Tabulka 1 



Slo2ky Slichty 

Mnozstevni Adaje v % hmot. 


Pfiklad 1 


Pfiklad 2 


Srovnini 


Epoxidovi disperze podle EP-A 27942, 
pfiklad 3a 


4,5 


4,5 


4,5 


Polyurethanovi disperze (Baybond*^ 
PU 0401, obchodni produkt fy Bayer 
AG, Leverkusen 


1,5 


1,5 


1,5 


3-aminopropyltriethoxy-siIan 


0.5 


0,5 


0,5 


3-glycidyloxypropyltrimethoxysilan 




0,5 


0,5 


Kyselina tereftalovd 


2,2 


0,5 




Kluzny prostfedek (polyalkylenglykol) 


0,5 


0,5 


0.5 


Voda 


90.8 


92,0 


92,5 


N&nos Slichty (stanoveno jako ztrita 
iOianfm) 


0,88 


0,82 


0,80 
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Pffklad 3 

(Pouiitf Slichtovan^ch sklenSni^ch vliken podle vyn&lezu) 

5 

70 hmotnostnich dfW polybutylentereftaWtu (Pocan 1200, obchodni produkt iy Bayer AG, 
Leverkusen) a 30 hmotnostnich dfia sklen&i^ch vliken podle pHkladu I a 2, pfipadni 
srovndvacCho pHkladu se na exnidera pfi teplotft lartruze 250 "C extruduje na fbrmovacl hmotu 
a granuluje. Z foimovaci hmoty se na obvyklem vstfikovac&n lisu vyroW zkuSebni tyClqr a tyCky 
10 pro zkouiku tahem. ZkouSf se pevnost vohybu podle DIN 53452, pevnost vtahu podle DIN 
53455 a razova houievnatost pH teplot£ mistnosti podle Izod (IZO ISO/IC). 

Vstfikovi odlttlgr se skladujf pfi teplotft ISO "C a atmosf£fe ovzduSf (stimati v hoMm vzduchu). 
Po uriSit^ch intervalech se stanovuje rozdil v prfizraCnosti oproti vzorku, kteiy nebyl podroben 
IS stimuti podle DIN 5033. 



Tabulka2 



Pouiiji se 


Pevnost V ohybu 
[MPa] 


Pevnost V tahu 
fMPal 


IUZOV& houievnatost 
fkJ/m'l 


SklenSnavl&knaz pHkladu 1 


253 


163 


52 


Sklenini vlikna z pHkladu 2 


248 


160 


49 


Skleninavlaknaze 
srovnivaclho pHkladu 


245 


160 


49 


Obvykld obchodni sklen6ni 

vl^a, doponiCenS ke 
zpevflovdni polybutylentere- 
ftalitu 


243 


158 


48 



20 



Tabulka 3 (stimuti v hoik^m vzduchu) 



Hodiny 


Hodnoceni* 




PKklad 1 


PKklad 2 


Srovnini 


Obvykli obchodni 
sklen&nivlikna 


0 


0 


0 


0 


0 


9 


-2,6 


-2,9 


-3,2 


-7.1 


25 


-4 


-4,1 


-5,5 


-11.1 


120 


-6,8 


-7,5 


-10,4 


-17,2 


200 


-7,7 


-8,3 


-12,1 


-19,9 


500 


-11,2 


-11,3 


-15,7 


-21,5 


800 


-12,5 


-13,4 


-17,9 


-22,9 


1632 


-15,5 


-16.9 


-19.9 


-24.7 


2020 


-15.2 


-16.5 


-20.2 


-24,2 


2480 


-16.1 


-17,2 


-20,3 


-23.4 



25 * Hodnoti se rozdil prAzraenosti oproti vzorku nepodrobenimu stimuti podle DIN 5033 
(pozitivni hodnota: vzorek je svStlejSi ne2 srovnivaci vzorek. 
negativni hodnota: vzorek je tmavSi nei srovn&vaci vzorek) 

30 
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PATENTOVt NAROKY 



1. Slichtovacf pHpravek pro sklenini vlikna, sestitvajfci z 

a) 2 ai 20 % hmotnostnfch polyepoxidov^, polyesterov6, polyvinylacet&tovi nebo polyure- 
thanove filmotvomi i&tky. 

10 

b) 0, 1 ai 10 % hmotnostni'ch organofunkCnich silanfl, 

c) 0 a2 10% hmotnostnich dalSich obvyklych souSisti Slichtovacich pHpravkfl, kter6 
neobsahujf iMn6 polyoleflnove disperze nebo emulze a 

ij 

d) vody jako zbytku do 1 00 % hmotnostnich, 

vyzna£ujfci se t i m , 2e dodatefini obsahuje 

20 e) 0,1 ai 20 % hmotnostnfch hmotnostnich monomeinlch aromatick^^ch dikarboxylov^h nebo 
polykarbojQrlov^ch kyselin. 

2. Slichtovaci ph'pravek podlc nfiroku 1, vyznatnjici se tfiii,2Bsev pfipadi sloiky 
(e) jedni o kyselinu tereftalovou nebo izoftalovou. 

25 

3. Slichtovana sklenini vlikna, kteri jsou potaiena vysuSen^ zbytkem Slichtovacich 
pfipravkfl podle nirokfi 1 nebo 2. 

4. Poii2iti Slichtovan^ch sklenin^h vlaken podle niroku 3 ke zpevnfini termoplastickych 
30 a termosetov^ch polymerfl, s v^hodou termoplastickj^ch aromatickych polyesterfi. 



Konec dokumentu 
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